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procede suivant Finvention, afin d'acquerir la pro- 
priety si importante de pouvoir gonfler et/ou se 
dissoudre dans Peau froide. 

Selon 1'invention, on a decouvert que, de facon 
surprenante, lorsque de tels produits sont soumis 
a un traitement mecanique sous une faible aug- 
mentation de pression et en subissant une friction, 
ils deviennent gonflables et/ou solubles a froid. De 
facon remarquable, on obtient ainsi un produit 
dont la grosseur des particules depasse celle des 
grains d'amidon initiaux. 

11 semble exister une relation etroite entre : 
1° La friction; 
2° La pression; 
3° La temperature; 

4° La teneur en humidite existant pendant le 
traitement. 

Les variations possibles entre ces quatre facteurs 
sont tres larges, et il est difficile d'etablir des regies 
generates pour ces quatre facteurs variables. 

H faut done qu'un appareil approprie puisse 
permettre une friction et une pression variables. 
Comme appareil convenant particulierement a cet 
effet, on peut citer un broyeur a meules, ou un 
autre dispositif equivalent, produisant le meme 
efTet. Avec un broyeur a meules, soit a plateaux 
tournants, soit a plateaux fixes, on dispose tou- 
jours de trois variables pour obtenir Feffet 
desire : 

1° La vitesse de rotation; 
2° La pression sur les meules; 
3° Le « glissement » des meules vis-a-vis des 
plateaux. 

Lorsque les meules ne sont pas commandees 
separement, une plus grande vitesse peut avoir 
pour effet d'augmenter le « glissement ». Lorsque 
les meules ne sont pas commandees librement, 
Faugmentation de la pression entraine automati- 
quement celle du « glissement ». 

II est evident que, si les derives d'amidon ont 



II est connu de rendre de Famidon et des deri- 
ves d'amidon gonflables dans Teau froide. Dans 
Tindustrie, on utilise a cet effet des moyens techni- 
ques destines a epaissir Famidon a une temperature 
plus elevee et generalement beaucoup plus elevee 
que la temperature d'epaississement de Famidon 
ou des derives d'amidon, et en soumettant simul- 
tanement Famidon a une pression con ven able, on 
le presse en minces couches et on le seche en 
meme temp3. Les secheurs a cylindres utilises a 
cet effet n'ont qu'une faible capacite ct consom- 
ment beaucoup de courant et d'energie. 

H est egalement connu de rendre Famidon gon- 
flable dans Feau froide, en faisant eclater les grains 
d'amidon dans des broyeurs convenables (voir bre- 
vet d'AUemagne n° 837.980 depose le 10 octobre 
1948) et on sait que par Femploi de pression et 
de chaleur, on ne peut qu'obtenir un effet simi- 
laire (brevet d'AUemagne n° 665.742 depose le 
11 decembre 1928). II n'est question dans ces 
brevets anterieurs que d'amidon ou d'amidon de- 
compose, mais jamais de derives d'amidon. 

Le procede, faisant Fobjet de Finvention, con- 
cerne specifiquement les derives d'amidon a ame- 
ner dans une forme telle qu'ils puissent gonfler 
et/ou se dissoudre a froid. Le procede se rapporte 
done aux derives d'amidon qui, au microscope, 
laissent -encore apparaitre les grains d'amfdon et 
qui ne sont pas gonflables ou solubles dans Feau 
froide. A cet egard, on peut citer les derives d'ami- 
don qui ont ete modifies par : 

1° Un traitement acide en suspension (soit a 
froid, soit a temperature plus elevee) ; 

2° Oxydation (par exemple avec des hypochlo- 
rites, des peroxydes et des persels en general); 
3° Etherification ou esterification ; 
4° Et ceux produits par un procede de dex- 
trinisation, qui ne se dissolvent ou ne gonflent que 
peu oil pas dans Feau froide. 

Tous ces produits peuvent etrc traites par le 



8 ~ 41473 Prix du fascicule : 100 francs. 



BNSDOCID: <FR 1 1 75962A__I_> 



[1.175.962] — 2 — 

une teneur plus grande en humidite, il faut choisir 
d'autres conditions que iorsque cette teneur est plus 
faibie. Certains derives peuvent aussi supporter 
pius d'humidite que d'autres pendant le traitement 
II va de soi qu'un araidon oxyde peut supporter 
plus d'humidite qu'un derive d'amidon obtenu 
par un procede de dextrinisation. 

Pour chaque derive, quelle que soit la maniere 
dont il a ete obtenu, il faut done choisir d'autres 
conditions qui sont faciles a determiner par des 
essais prealables. 

Comme dit plus haut, 1'invention concerne prin- 
cipalement les derives d'amidon, qui peuvent, dans 
les gran des lignes, etre di vises en quatre group es. 
A quelques exceptions pres tous ces produits sont 
bouiliis avant d'etre utilises. Un inconvenient est 
que souvent il se produit une modification sensi- 
ble de la viscosite apres le refroidissement. Par 
contre, si les derives d'amidon sont traites de la 
maniere precitee, il ne se produit pas, ou presque 
pas, de modification de la viscosite, lorsqu'apres 
avoir ete dissous dans de Peau froide, ou gonfles 
et/ou epaissis, on les conserve quelque temps, ce 
qui facilite beaucoup leur utilisation dans Pindus- 
trie. 

Une elevation de la temperature pendant le trai- 
tement mecanique precite y est desavantageuse bien 
que d'autre part k transformation du derive d'ami- 
don en un produit qui soit soluble et/ou gonflable 
dans Peau froide, ou qui soit epaissi, est avanta- 
gee. 

L'augmentation de la temperature agit en gene- 
ral catalytiquement Une augmentation de Phumi- 
dite agit aus3i catalytiquement, mais elle est liee 
a certaines limites en liaison avec la temperature. 
II n'est pas envisage de rendre soluble un derive 
d'amidon deja completement epaissi, en soumet- 
tant a ce procede un amidon et/ou un derive 
d'amidon deja dissous et/ou gonfle. Mais, par 
contre, il n'est pas desavantageux, et il entre dans 
le cadre de 1'invention, de pre voir deja un faibie 
epaississement des grains avant le traitement. L'ap- 
pareil qui produit un effet analogue a celui d'un 
pilon dans un mortier, comme par exemple un 
brpyeur a meules ou un appareil a effet equivalent, 
a plateaux non rotatifs, est tout particulierement 
avantageux. La pression des meules et/ou le « glis- 
sement », peuvent alors toujours etre regies large- 
ment II est etonnant de consrater que. lors du 
traitement dans un tel appareil, la grosseur des 
particules n'est pas reduite, mais augmentee. Les 
grains d'amidon et/ou de derives d'amidon sont 
agglomeres en plus grands elements et Fhumidite 
presente pendant le traitement est utilisee pour 
agglomerer les grains d'amidon et/ou de derives 
d'amidon. 

Par un tamisage et une mouture consecutive, on 
peut selectionner les particules ayant la grosseur 



desiree, et renvoyer au traitement les particules 
eventuellement indesirables. II est surprenant de 
constater que le traitement rend i'amidon et/ou les 
derives d'amidon plus reactifs. L'oxydation, la 
scission d'un groupe acide, Petherification et Peste- 
rification se deroulent plus rapidement et com- 
pletement, particulierement lorsqu'il s'operent 
pendant le traitement. 

En procedant avec precision, on peut obtenir par 
exemple des produits a faibie viscosite, solubles et/ 
ou gonflables a froid Iorsque 1'agent de scission 
est ajoute avant ou pendant le traitement La pro- 
priety importante dans 1'industrie, que constitue 
une viscosite plus elevee, resultant de Taddition 
d'agents augmentant la viscosite, comme la potasse 
caustique, le borax et les agents alcalins en gene- 
ral, peut etre obtenue tres aisement en ajoutant 
ces agents a I'amidon et/ou aux derives d'amidon, 
avant ou pendant le traitement. 

Des temperatures superieures au point d'epais- 
sissement de I'amidon pour un pourcentage d'hu- 
midite superieur a 50 %, ne doivent pas etre appli- 
quees, etant donne qu'il peat alors deja se produire 
un epaississement complet de I'amidon et/ou des 
derives d'amidon. Le traitement mecanique conse- 
cutif, pour dissoudre les grains d'amidon sous une 
pression plus ou moins forte dans 1'eau presente, 
ce qui peut produire un debut de dissolution et/ 
ou d'epaississement dans I'eau presente, est alors 
d'autant plus difficile. 

L'invention sera decrite plus en detail ci-apres 
a l'aide des exemples suivants : 

Exemple i. — 300 g de fecule de pommes de 
terre decomposee par de i'hypochlorite de soude 
d'unc teneur en humidite de 20 % sont traites pen- 
dant trois heures, dans un vase en porcelaine d'une 
contenance de 5 litres pourvu d'un cylindre d'acier 
leste de plomb T pesant environ 10 kg, a une vitesse 
de 175 tours a la minute. Apres le traitement 
120 g. soit 40 %, ne p assent plus par un ta m ^* 
d'une ouverture de mailles de 0,25 mm, tandis 
que le produit initial passait completement Le 
refus du tamis peut sans plus etre disperse dans 
Peau froide, a une concentration de 25 % de la 
matiere seche. Apres quatorze jours, cette disper- 
sion est encore liquide, tandis qu'un echantillon 
bouilli du produit initial non traite forme deja un 
gel solide apres vingt-quatre heures. 

Exemple 2. — On traite dans Pappareil decrit 
dans Pexemple 1, pendant trois heures, 300 g de 
fecule de pommes de terre d'une teneur en humi- 
dite de 20 %, auxquels on a ajoute auparavant 
90 g d'eau oxygenee a 30 %. Du produit ainsi 
obtenu, 54 % ne passent plus par un tamis d'une 
ouverture de mailles de 0,25 mm, tandis que le 
produit non traite passait completement. 

La viscosite d'une dispersion a 25 % dans de 
Peau froide ne se modifie pas apres quatorze jours, 
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tandis qu'un echantillon bouilli d'un produit de 
la meme concentration et traite avec la meme 
quantite d'eau oxygenee mais non traite autre- 
ment forme apres vingt-quatre heures une masse 
friable. 

Exemple 3. — On soumet au traitement decrit 
dans F exemple 1, 300 g d'un ester de fecule de 
pomraes de terre, contenant environ 1 % de radi- 
cal! x acetyle et 19 % d'humidite. Le produit final 
contient 10 % de grains d'une grosseur superieure 
a 0,25 mm. Une dispersion dans de I'eau froide et 
a une concentration de 10 % de matiere seche n'est 
pas encore epaissie apres sept jours, tandis qu'un 
echantillon bouilli de Tester non traite et a la 
meme concentration forme deja apres un jour un 
gel solide. 

Exemple 4. — On traite comme dans Fexemple 1 
de la dextrine blanche d'une viscosite moyenne et 
d'une teneur en humidite de 19,6 %. Le produit fi- 
nal est retenu entierement par un tamis d'une ouver- 
ture de mailles de 0,25 mm, tandis que la dextrine 
initiale passe completement par ce tamis. Le cali- 
bre moyen se situe entre 3-5 mm. Le produit final 
en gros grains est moulu jusqu'a une grosseur 
moyenne de 0,25 mm, apres quoi, on peut le dis- 
perser aisement dans de I'eau froide. II se forme 
une pate legere apres un temps remarquablement 
plus long que pour un echantillon bouilli du pro- 
duit non traite. 

Exemple 5. — On soumet pendant un quart 
d'heure au traitement decrit dans 1'exemple 1, 
300 g de fecule de pommes de terre avec 15 g de 
NaOH solide. On ajoute ensuite 7,5 g d'acide 
monochloracetique et on poursuit le traitement 
pendant trois heures. 10 % du produit final ne 
passent plus par un tamis d'une ouverture de 
mailles de 0,25 mm. 

Un echantillon bouilli, ayant une concentration 
de 10 %, est encore tres liquide apres avoir repose 
pendant sept jours. II en est exactement de meme 
pour une dispersion dans de I'eau froide a une 
meme concentration. 

La fecule de pommes de terre avait avant le trai- 
tement une teneur en eau de 15 %. 

RESUME 

L'invention a pour objet un procede pour ren- 
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dre des produits d'amidon gonflables el/ou solu- 
bles dans I'eau froide, ce procede presentant lea 
caracteristiques suivantes, considerees separement 
ou en combinaison : 

a. Des produits, dont les grains d'amidon sont 
encore visibles au microscope, sont soumis a une 
action mecanique produisant une friction sous une 
pression faible et/ou plus forte, de preference dans 
un appareil ayant une action semblable a celle 
d'un broyeur a meules, les particules obtenues etant 
plus grosses que celles du produit de depart; 

b. Le derive d'amidon ne contient pas plus de 
50 % d'eau; 

c. Le traitement s'effectue sous pression et avec 
friction avec au maximum 50 % d'humidite, pour- 
centage calcule par rapport au derive d'amidon, 
a des temperatures inferieures aux temperatures 
d'epaississement des derives d'amidon traites; 

d. On ajoute des agents reduisant la viscosite; 

e. On ajoute comme agent d'oxydation, des per- 
oxydes, des persels, etc; 

/. On ajoute des produits etherifiant ou esteri- 
fiant 1'amidon; 

g. On ajoute des produits chimiques augmen- 
tant la viscosite tels que du borax, des lessives 
caustiques, etc.; 

h. Les particules d'amidon obtenues sont mou- 
lues de maniere a avoir une grosseur determi- 
nee. 

L'invention vise plus particulierement certains 
modes d'application ainsi que certains modes de 
realisation desdits procedes; et elle vise plus parti- 
culierement encore, et ce a titre de produits indus- 
tries nouveaux, les produits derives d'amidon, gon- 
flables et/ou solubles dans I'eau, obtenus par les 
procedes comportant application des caracteristi- 
ques susdites, les elements et appareils speciaux 
convenant pour la mise en oeuvre de ces proce- 
des, ainsi que les produits constitues ou traites a 
1'aide des derives. 
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